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$ chmelzpunk t des Bleies und Siedepunkt. 
des Queckjilbers . 

▼ on 

M. J> Chrxchton.*) 

Ich hatte vor einiger Zeit Thermometer mit laa- 
gen Scalen verfertigt, und. wrtnfchte* # zu feheb> 
ob fie in den hbhern Temperaturen harmonirtem 
Z 11 dem Encle verfchafftg .ich mir if Pfund feinen 
Z^n/ies, und brachte diefes, nachdem ich zuvor 
zwei dieferThermometer an einen Trager, [wahr- 
fcheinlich nahe liber der Gluth,] gehangt hatte, 
zum Schmelzen, bei einer Hitze, die um 20 bis 
3o° Fahr. hdher als der Siedepunkt des Zinnes feyn 
mochte. Darauf tauchte ich beide Thermometer 
in das gefchmolzene Metall. Beide fanken nun 
allmahlich-bis 44 2 ° Fahr. herab; dann fielen fie 
plotzlich auf 4^9° und ftiegen eben fo fchnell wie- 
der auf 44 2 ° zuruck. Auf diefem Punkte blieb 
das Queckfilber 5 Minuten lang unverrttckt ftehen, 
welche Zeit hindurch das gefchmolzene Zinn itn 
Innern des Tiegels erftarrte. 

*) Aus T i 11 o ch 1 s Philof,\ magazine, 1 8o3, Mars, un d 
van Mons Journ . dtChimi* et de Phyf \ , t. 5, p. 3 1 • 
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Diefe Beobacbtung war fiir tmch ilberra- 
fcbend, und ich bat daher Herrn MickJeham, 
bci einer Wiederhohlung des Verfuchs gegenwar- 
tig zu feyn. VVir verfchafften uns it Pfund Zina 
aus einem andern Hftttenwerke und wiederhohl- 
ten den Verfuch mehrere MahL Der Erfolg war 
immer derfelbe, und fo batten wir alfo einen neu- 
en feften Punkt fiir die Graduirung der Thermo¬ 
meter aufgefunden. 

Man glaubte bisher, derSiedepunkt des Queck- 
filters fey bci 6oo° Fahr. Ich habe mich davon 
verGchert, dafs das Queckfilber nie be! einer ge- 
ringern HiUe als 655° Fahr* kocht. Doch babe 
ich den wahren Siedepunkt deffelben noch nicht 
mit ZuveriaCfigkeit beftimmen konnen* 


VI. 


























